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A  Mr  Alffed  R.  C.  Selwyn,  LL.D.,  F.R.S.,  F.G.S.,  etc., 

Directeur  de  la  Commission  géologique  et  d'Histoire  naturelle  du  Canada. 

Monsieur, — Conformément  à  vos  instructions,  j'ai  visité,  dans  le  cours 
de  l'été  dernier,  un  certain  nombre  de  mines  et  de  localités  minières  que 
l'on  jugeait  importantes,  ta.nt  sous  le  rapport  scientifique  qu'au  point  de 
vue  industriel.  I)  a  été  visité  une  quarantaine  de  mines  dans  les  pro- 
vinces d'Ontario,  de  Québec  et  de  la  Nouvelle-Ecosse,  à  chacune  des- 
quelles il  a  été  fait  des  collections.  Les  observations  consignées,  quoique 
moins  complètes  que  je  ne  l'aurais  désiré,  suffisent  néanmoins  à  démontrer 
que  l'industrie  minière  en  général  n'cit  pas  en  décadence.  L'on  peut 
bien,  il  est  vrai,  remarquer  un  certain  manque  d'esprit  d'entreprise  dans 
quelques  localités,  mais  il  est  dus  que  contrebalancé  par  les  progrès  évi- 
dents faits  dans  d'autres.  Il  a  été  récolté  plus  de  cent  échantillons  de 
minéraux  caractéristiques,  dont  quelques-uns  entrent  dans  le  musée  pour 
la  prtMuière  fois,  tandis  que  d'autres  proviennent  de  localités  qui  n'y 
étaient  pas  encore  représentées.  J'ai  été  aidé  durant  l'été  par  M''  H.  P. 
Brumell,  dont  le  zèle  dans  l'intérêt  de  la  minéralogie  a  rendu  ses  services 
précieux. 

J'ai  l'honneur  d'être, 

Monsieur, 
Votre  très  obéissant  serviteur, 

CHS.  W.  WILLIMOTT. 
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COMPTE-RENDU 

D'OBSERVATIONS   FAITES   EN    1883 

SUR  QUELQUES 
DANS 

ONTARIO,  QUÉBEC  Eï  LA  NOUVELLE-ECOSSE. 


ONTARIO. 

Mine  d'ElliuU. 

APATITE. 


Sur  le  lot  7,  rang  I  de  Ross,  il  a  été  fait  plusieurs  fouiUes  sur  une  ross. 
lisière  de  calcaire  contenant  une  abondance  de  cristaux  d'apatite,  de  scapo- 
lite  et  de  titanite,  les  cristaux  de  cette  denùère  renfermant  souvent  des 
cristaux  des  premières.  L'on  rencontre  fréquemment  de  grosses  masses 
stratifiées  de  pyroxène  feuilleté  vert  parsemé  de  cristaux  de  titamte.  Dans 
un  cas,  j'ai  ■  :  une  portion  d'un  gros  cristal  de  pyroxène  pénétrée  par  des 
cristaux  d'apatite,  ce  dernier  minéral  renfermant  de  la  calcite. 

Il  est  incertain  si  môme  cette  grande  quantité  de  cristaux  pourrait  être 
séparée  de  la  matrice  avec  profit,  mais  dans  ce  cas  beaucoup  dépend  de  la 
fluctuation  du  prix  du  marché  pour  les  cristaux.     Le  travail  de  recherche 
fait  sur  ce  lot  semble  s'être  borné  à  la  lisière  ci-dessus  mentionnée.     LUe 
est  concordante  avec  une  roche  gneissique,  recoupée  de  petites  veines  d  a- 
patite  n,assive,  qui  ne  sont  peut-être  que  des  guides  à  des  gisements  plus 
rémunérateurs,  mais  il  n'a  été  fait  aucune  tentative  de  développement 
de  ces  petites  veines.     Il  a  été  extrait  à  peu  près  une  tonne  de  crist^x- 
Les  critaux  d'amphibole  noire  sont  très  nombreux  et  peuvent  être  dé  a- 
chés  d'un  calcaire  rose  désagrégeant.    De  beaux  prismes  de  scapolite,  laté- 
ralement .triés,  dont  les  deux  pointements  sont  bien  conserves,  existent 
da,iis  une  bande  de  calcaire. 
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ONTARIO. 


Mine  de  Cote. 


Cette  propriété  comprend  le  lot  13,  rang  VI  de  Ross,  et  il  y  a  ete  fait 
tme  petite  excavation  dans  du  calcaire  recouvert  d'environ  un  pied  de  gneiss 
horizontal.  L'apatite  est  surtout  en  cristaux,  accompagnes  de  grains  de 
fluorine  pourpre.  Ce  dernier  minéral  se  retrouve  aussi  dans  des  masses 
stratifiées  de  deux  pieds  de  largeu:',variant  de  l'incolore  à  plusieurs  nuances 
de  bleu  et  il  renferme  souvent  des  cristaux  de  scapolite  brun-bronze.  bU 
y  avait'qut'lque  demande  de  ce  minéral,  il  pourrait  tout  probablement  être 
miné  avec  plus  de  profit  pour  le  propriétaire  que  ne  pourrait  l'être  l'apa- 

*t"îtp  fissociéô* 

Dans  une  autre  fouille  pratiquée  sur  ce  lot,  le  calcaire  est  mélangé  d'une 
abondance  de  mica  noir  (biotite)  et  de  masses  aglomérées  de  gros  cristaux 
d'orthose.  11  s'y  trouve  aussi  de  grossiers  cristaux  de  pyroxene  et  de 
titanite. 

Mine  de  Pnrk. 

Cette  mine  est  située  sur  le  lot  23,  rang  XII  de  Sébastopol.  On  n'y 
avait  encore  fait  que  des  travaux  de  recherche  à  l'époque  de  ma  visite.  Les 
excavations  avaient  été  faites  principalement  dans  du  calcaire,  qui  contenait 
des  cristaux  d'apatite  en  abondance.  Ces  cristaux,  qui  sont  parfois  semi- 
transparents,  diffèrent  de  ceux  du  comté  d'Ottawa  en  ce  que  la  pointe  de  la 
pyramide  est  presque  invariablement  remplacée  par  un  plan,  et  des  cristaux 
d'un  pied  de  longueur  n'ont  que  trois  pouces  de  diamètre.  Nous  avons  vu 
chez  M>-  Townsend  un  cristal  semblable  à  ceux  qui  viennent  d'être  décrits, 
qui  ne  pesait  pas  mohis  de  vingt  livres.  Très  souvent  les  plans  latéraux 
paraissent    fendillés,    et  dans   les   variétés  translucides,   ils  lancent  des 

reflets  colorés.  , 

En  traversant  ce  lot,  on  rencontre  de  nombreuses  crevasses,  souvent  de 
pbisieurs  pieds  de  profondeur,  dont  les  parois  sont  couvertes  de  gros  cris- 
taux d'orthose,  d'amphibole,  de  pyroxene  et  d'apatite.  Un  cristal  d  orthose 
mesurait  douze  pouces  de  longueur  et  huit  pouces  d'un  côté  à  1  autre 

A  l'une  des  excavations  pratiquées  sur  ce  lot,  les  cristaux  d  orthose 
lorsqu'on  les  brise,  donnent  les  reflets  dorés  qui  constituent  la  variété 
avanturine. 

Mine  de  Meany. 

Cette  mine  est  située  sur  le  lot  31,  rang  XI  de  Sébastopol.  Plusieurs 
fouilles  y  ont  été  faites,  dont  la  plus  importante  est  un  puits  de  25  pieds 
de  profondeur,  foncé  sur  une  veine  d'apatite  et  de  pyroxene  mélangés, 
entrecoupée  de  petites  veines  de  calcite.  Cette  veine,  dont  la  direction 
est  N  -E  et  S.-O.,  et  qui  varie  en  largeur  de  six  à  seize  pieds,  peut  être 
suivie  jusque  sur  le  lot  voisin,  où,  cependant,  le  pyroxene  est  remplacé  par 
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de  la  calcite,  qui  renferme  souvent  d'immenses  cristaux  d'apatite  et  clW- Gros^cristaux 
uu  AU,  ^  ,  -1  d'orthose. 

*  ITmine  de  Meany  a  été  ouverte  pour  la  première  fois  en  1880,  et  depuis 
lors  on  en  a  extrait  'environ  30U  tonnes  d'apatite,  par  intervalles,  avec  une 
main-d'œuvre  moyenne  de  cinti  liommes. 

La  viine  de  Smart 

est  située  sur  le  lot  31,  rang  X  du  même  to.-nship  A  l'époque  de  ma 
visite  le  travail  était  suspendu,  et  il  m'a  été  imposable  de  me  procurer  des 
renseignements  exacts  au  sujet  de  cette  mme.  .    ,      i     •. 

La  maison  était  occupée  par  M-'  To.-nsend,  qui  ava.t  acqms  le  drovt 
d'explorer  le  lot  et  de  faire  une  collection  de  minéraux  d  un  intérêt  scien- 
tifique.  Il  avait  fait  une  très  grande  collection,  embrassant  de  beaux  cris- 
taux  de  zircon,  de  titanite  et  d'apatite.     Il  avait  deux  cristaux  de  zircon  Cr^aux  de 
doublement  terminés  par  le  pointement  d'un  troisième  cristal  projetant  de 
l'un  des  plans  latéraux.     Ils  étaient  d'une  couleur  rouge-hyacintlie  bril- 
lante, et  leur  propriétaire  les  évaluait  à  B25  chaque     Les  cristaux  de  tita- 
nite étaient  aussi  remarquables  pour  leur  brillant  éclat  ;  ils  étaient  souven 
transparents  et  montraient  des  redets  internes.     Parfois  ces  ^--^^^^Zl 
a-lomérés  avec  du  zircon  et  forment  de  grosses  masses.  Ls  se  rencontrent 
touc  dans  une  bande  de  calcaire.  .     .       ,  . 

li  y  a  aussi  de  la  pierre  d'amazone  vert-bleuatre  sur  ce  lot,  mais  je  n  ai 

pu  savoir  à  quoi  elle  est  associée. 

La  mine  de  Tnrner 

est  située  sur  l'île  Turner,  dans  le  lac  Clair,  et  con.prend  ur 

bre  d'excavations,  dont  la  principale  est  une  tranchée  a  cie,    ,  ' 

ron  18  pieds  de  largeur,  30  pieds  de  profondeur,  et  50  verg 

sur  une  veine  composée  d'un  mélange  d'apatite,  de  scapoiite. 

de  titanite  et  de  calcite  d'un  rouge  rosâtre  vif.     La  scapola. 

lement  en  gros  cristaux  blancs  semi-transparents,  et  avec  de  gro. 

dTtîtlitet  souvent  d'un  poids  de  40  Ibs,  forn.e  une  forte  proportion  ae 

'°ts  dl^^'calcarifères  semblables,  pénètres  par  des  cristaux  d'apatite. 
ont  été  mis  à  découvert  en  beaucoup  d'endroits  sur  1  lie. 

ont  ete  nus  a  utt  -,    „„  ^-n   pt  iusou'en  1882  il  en  avait  été  extrait 

Cette  mine  a  été  ouverte  enlbi  y,  et  juwju  en  loo- 
environ  200  tonnes  d'o.patite  a^•ec  une  moyenne  de  six  hommes. 

La  mine  d'Adams 
est  dans  le  township  de  .>u,-gess  Nord.     La  propriété  comprend  enwoii  Bur.ess  Ncd 
1350  acres,  formant  .es  lots  5  et  6  du  rang  VII,  la  moitié  ouest  du  lot  2, 
lès  lots  5  et  6  du  rang  VIll,  et  le  lot  5  du  rang  IX. 
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ONTARIO. 


Coût  de  l'ex- 
traction et  du 
transport. 


Le  capitaine  Robert  C.   Adaiiis,  de  Montréal,  en  est  le  propriétaire 

gérant 

Il  y  a  environ  300  fouilles  syr  cette  propriété.  Beaucoup  d'entre  elles 
ont  été  faites  à  l'entreprise  et  ont  été  laissées  en  très  mauvais  état.  En 
faisant  les  travaux  d'extraction,  l'entrepreneur  enlève  le  moins  de  roche 
stérile  que  possible,  et  lorsqu'il  se  trouve  trop  à  i'"troit  dans  1'  xcavation, 
il  l'abai.lonne  pour  en  recommencer  une  autre.  Cette  manière  d'agir 
a  naturellement  servi  à  constater  l'existence  de  l'apatite  sur  une  vaste 
étendue,  et  quoique  la  profondeur  à  laquelle  on  l'a  constatée  ne  dépasse  pas 
soixante-d^x  pieds,  il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  le  minéral  se  continue 
à  de  bien  plus  grandes  profondeurs. 

L'emploi  judicieux  d'un  peu  d'argent  entre  les  mains  d'un  homme  expéri- 
menté remettrait  ces  fouilles  en  état  d'exploitation. 

Il  y  a  environ  cinquante  excavations  sur  le  lot  G,  rang  VIII,  dont  la 
plus  profonde  a  environ  70  pieds.  Ce  puits  seul  a  donné  600  tonnes  d'apa- 
tite  d'excellente  qualité,  mais,  en  conséquence  de  l'envahissement  de  l'eau 
à  la  suite  du  grand  dégel  récent,  il  a  été  tem  '-orairement  r.bar.donné. 

Les  mines  ci-dessus  ont  été  constamment  exploitées  depuis  cinq  ans, 
sous  la  direction  de  M''  W.  Davies,  à  qui  je  dois  des  remerciements  pour 
une  foule  de  renseignements  au  sujet  de  cette  importante  propriété.  Il  me 
dit  que  durant  ces  cinq  années  il  a  été  miné  plus  de  5,000  tonnes  d'apatite, 
soit  une  moyenne  de  p-ès  de  90  tonnes  par  mois.  Le  plus  fort  produit 
d'une  même  année  a  été  de  1,3.50  tonnes,  et  en  1883  il  en  a  été  extrait 

environ  !^00  tonnes. 

Presque  tout  a  été  miné  h  l'entreprise,  au  prix  de  8-t.  50  à. «7.00  la  tonne. 
Le  coût  du  transport  jusqu'au  canal  Rideau,  éloigné  d'environ  quatre  mil- 
les, est  de  75c  par  tonne  en  hiver  et  81  en  été.  La  distance  de  la  gare  du 
chemin  de  fer  à  Perth  n'est  que  de  cinq  milles,  et  cela  est  aussi  un  moyen 
de  ti'anspoi't  facile. 

Jusqu'ici  l'exploitation  ne  s'est  faite  que  sur  une  très  petite  échelle,  sans 
le  secours  d  aucune  espèce  de  machine,  à  l'exception  d'un  petit  manège 
qui  fait  fonctionner  .pielques  grues.  Lon  croit  que,  l'an  prochain,  les  opé- 
rations se  feront  sur  un  plus  grand  pied  et  que  cette  propriété  d'avenir  sera 
plus  largement  dévelupi)ée. 
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Ross. 


Mi)te  iTEUlott. 

Cette  mine  est  située  sur  le  7e  lot  du  rang  IX  de  Ross,  et  elle  consiste 
en  une  veine  ou  "-.  lit,  probablement  ce  dernier,  de  calcaire,  renfer- 
mant des  m=..sses  feuilletées  brillantes  de  moly'  (énite,  d'apatite,  de  scapo- 
lite,  de  iitanite  et  de  pyrite.  Il  y  a  quelque  temps,  lorsque  la  mine  fût 
ouverte  en  premier  lieu,  quelques  livres  de  ses  produits  furent  envoyées 
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eu  Angleterre,  comrae  échantillon,  mais  la  demande  •  .ant  très  limitée, 
elle  fut  abandonnée. 

Mine  ds  Rose. 

.     -^    'o   .,  ■  1a   '>'>p  lot  du  rang  II,  dans  le  mémo  town- 
rpf-tr    mine  est  située   sur   le    --e  loi-  uu  m^nf,      > 

shfp       -   i*  -  .ne  veine  de  ..navU  le  deux  pied»  de  l-^e- « 
ave'  et  dan.  du  gnei..     A  en  juger  p„r  la  peti.e  toudle  <."'  * '^^^J 
,a  direcUen  .,ue  prend  1.  „ua*,  je  suis  porté  a  cro.e  ■!-  «^    P»';';^ 
une  n,a«e  intercalée  plutôt  ou'une  vénlab  e  vemé       I^  '''""°"    ^ 
leiss  est  N  -E  et  S..0.,  et  son  plongenient  à  peu  pies  50».     La  mo.yb 
Se  ^^  -e.  a.o,rdaà,n,ent  distribuée  dans  le  ,juaj^  en  .nasses    eu.  .- 
tées.  généralen.e..t  enduites  d'une  poudre  pul.e.-ule..te  jaune,   qui 
l'oxyde  acidulé  de  la  ..iolyiidc.iite. 

BISMUTH. 

La  iimte  de  Siidth 

,    ,  .  «.  TTT  ,1„  Ta,'  Elle  était  exploitée  il  y  aTuflor. 

est  situce  sur  le  lot  34.  ra  g  IH  de^Tu.  ^        E        ^^^,^      _^,^.       ^^^.^ 

une  dou;.a.ne  ' '7™"  -, ^™j„'^  ,tncés  à  d;s  protondeurs  respec 
Z:Z^:JPS^^.  .es  vei..es  de  .—-;:  — 
du  calcaire  encais.a..t.  A  l'ép«,ne  de  n,a  ™  -^It  .enda,.!  prés 
eirom.rés,  et  je  n'ai  pu  les  emn...  er.  Los  ™™==  "'»  J     ,    i.„,j,,„. 

t-r:^rî:ïï~;ri:i=e.is...u.,.^ 

vent  pénétrées  par  dos  pHsmes  aeioulaires  de  tourmaline. 

GALÈNE. 

Canadian  Lead  Mining  Company  (limited). 

cette  co„,pag..ie,  ppue  e,^n,e..  ^;^Xt\m^- 
a  commencé  .es  opérations  en  18.4  avec  un  c  i  i  de Lansdowno. 

La  compagnie  était  propriétaire  de  ^^^^^^if^]^  «ts^^  et  5  du 

Lansdowne,  et  possédait  ^^  ^^l^^^^^^^  ,our  fondre  le  mi- 

.  iTiême  rang.     Sur  le  lot  3,  il  a  tte  «'"^^^  forcerons,  un  dépôt  de 

nerai,  deux  maisons  de  pension   deux  atehe      ^^  °         .^  ^  ^,  ,,,., 

poudre,  un  bâtiment  P-'"  ^'^l^j^n;;!   — -^ts   d'irr^exion  et 
qui  tous  ne  sont  plus  -^ou     Inu   que    U^  ^^_^^.^^^  ^^.^^^j^.^^. 

d'ui;  enthousiasme  imprévoyant.     La  suspens 
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tien  est  attribuable  à  la  mauvaise  administration  et  à  l'extravagance  des 
dépenses  sur  des  installations  de  surface  avant  qu'on  eût  constaté  l'éten- 
due et  la  nature  du  gisement. 

Plusieurs  des  exca-  tions  faites  sur  cette  propriété  furent  visitées,  et  à 
en  juger  par  la  quantité  de  roche  stérile  extraite  proportionnellement  aux 
excavations,  le  rendement  du  minerai  ne  devait  pas  être  considérable.  La 
galène  paraît  avoir  été  très  éparpillée  dans  une  gangue  de  calcaréo-baryte. 

J'ai  appris  depuis  qu'il  n'avait  pas  été  fondu  plus  de  deux  tonnes  de 
minerai.  La  compagnie  a  poursuivi  ses  opérations  pendant  une  couple 
d'années,  en  employant  de  trente  à  soixante  honmies. 

PYRITE. 

Brockville.  La  mine  de  la  Compagnie  Chimique  de  Brockville,  dans  le  township  de 

Brockville,  est  fermée  depuis  1879.  Cependant,  les  usines  chimiques 
étaient  encore  en  opération.  La  pyrite  maintenant  employée  par  la  com- 
pagnie est  apportée  du  New  Hampshire  au  taux  d'un  chargement  de  wa- 
gon par  jour. 

Il  y  a  seize  fours  en  opération,  chacun  d'eux  pouvant  recevoir  300  Ibs 
de  minerai.  Les  fours  sont  chargea  toutes  les  heures  et  produisent  envi- 
ron 8.5  dames-jeannes  d'acide  sulfurique  par  jour. 

Dans  la  distillerie,  il  y  a  vingt-quatre  cornues  en  verre  attachées  à  des 
récipients  en  verre  pour  redistiller  l'acide  brut.     Outre  ce  (jui  précède,  il 
peut  être  produit  environ  quinze  dames-jeannes  d'acide  nitrique  et  hydro 
chlorique  par  jour.     Dans  ce  cas,  on  se  sert  de  cornues  en  fer  et  de  réci- 
pients en  ter-"^  cuite.     La  compagnie  emploie  trente-six  ouvriers. 


FER. 


La  mine  de  la  Compagnie  de  Fer  d''  Zaim'sviJle 

Bodford.  est  située  sur  le  lot  .3,  rang  VI  (k^  Bedford.     Une  tranchée  à  ciel  ouvert 

a  été  prati(iuéo  en  travers  de  la  stratilication  sur  une  longueur  de  300 
pieds  et  k  une  profondeur  do  70  pieds,  exposant  un  certain  nombre  de 
lits  de  minerai  do  for  oxydulé  variant  d'un  piod  il  i)lusiourH  pieds  de 
puissance,  et  montrant  en  tout  à,  peu  près  ITiO  pieds  des  lits. 

La  pyrite,  quoique  se  rencontrant  frt'-quenimont  en  nuvsses  concrotion- 
naires,  imprègne  rarement  le  for  oxytUdé  sullisaminont  pour  lui  faire  tort. 
Des  cavit('H  tapissées  do  scalénoodres  de  calcito,  et  parfois  do  cristaux 
de  sphalérito,  se  rencontrent  dans  la  pyrite.  La  serpentine,  massiv»-  ou 
fibreuse,  est  intercalée  entre  les  lits  de  minerai  de  fer,  (jui,  par  endroits, 
deviennent  mélangés  de  calcite  renfoniiai\t  un  minév.d  pseudoiiiorphe 
du  pyroxène  d'une  dureté  de  (2). 


■ 
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Outre  cette  excavation,  deux  puits  ont  été  foncés  à  une  Woionàeurje 

^  , ,  .      ,  „n  1  ot  1  0  f)       A  rénoque  de  ma  visite 

100  pieds  et  sont  désignes  comme  no  1  et  u  -.  A  lepoq 
les  opérations  étaient  presque  toutes  limitées  au  puits  no  1.  ^ans  ce  pmts 
on  avait  abattu  le  fer  oxydulé  sur  environ  vingt  pieds  à  travers  bancs  et 
on  avait  creusé  les  lits  jusqu'à  une  profondeur  de  ^^^^^^J^ 
ponte,  qui  affleure  à  la  surface,  avait  une  puissance  exposée  demi  on  cm 
quante  pieds.  Le  mur,  qui  n'a  pa^  encore  été  atteint  est  de  gneiss.  Ces 
1  ts  courent  N.-E.  et  S.-O.  et  plongent  à  peu  près  de  .)0". 

La  texture  du  minerai  est  à  grains  moyens.     Une  analyse  du  minerai, 
faite  par  M''  M.  E.  Reed,  a  donné  les  résultats  suivants  :- 

1  2  3 

61 87         62-32         63-80 
Fer  métallique ^^.^^        ^^.gy  g-SO 

Silice .^g  .51  -47 

Manganèse .'".Trace  '39  -12 

Sorlre ■ .gg  .54  -09 

Chaux 2-01  -98  4-01 

Mapnésic T^^-  010  011 

riiosphore 

g„ie  a  <W,,e™é  envi,™.  *40,000  av.nt  de  rabandonuer. 

F„k...t  Fm-e»  adieti-mrt  ensuite  le»  drmts  île  nnne  de  M  Bowilen  et 
i  J: h^v'^i  ent,  en  1882,  aux  propriétaires  actuel.,  a  ^«"•'•;';^"» 
*,;1,  C...  d'Olno.  et  jusqu'en  août  1883,  elle  en  ava.t  sxt„.t  à  peu  pre, 
3,000  tonnes  de  nùnemi.  ,,,„„,„„,.„d„ns.     De  nombreuse. 

::irri::,.ie,l:  à.. r;:.  et ..  pieds  d.  di ..«,  «m  au.cbe . .. 

fun  des  puits,  la  vapeur  étant  eu-ployée  dans  1  aiitm  ^^^_ 

Il  est  employé  trente  hommes  à  la  mine.     Ou  et  sur  le  p 
Jnt  un  e'„,b™„c,.e,,.eut  ,„ur  .elier  ';";;--  ri'  ^il  âesi^:^ 
de  Vedford,  éloignée  .le  trois  milles.      A  Upoque 
nieurs  étaient  eu  train  do  tracer  ce  chemin. 
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La  mine  de  fer  de  Wollaston 


WoUaston.  est  située  dans  le  township  de  Wollaston,  mais  n'a  pas  été  visitée.  Nous 
donnons  les  renseignements  suivants  sur  l'autorité  de  Mi"  Cole,  de  Madoc, 
son  père  en  étant  l'un  des  propriétaires. 

La  mine  a  été  ouverte  en  1881,  mais  les  opérations  actives  n'ont  com- 
mencé qu'en  février  1883,  et  depuis  cette  époque  il  en  a  été  tiré  à  peu 
près  25,000  tonnes  de  minerai  de  fer  oxydulé.  Les  exploitations  se  bor- 
ne 't  maintenant  à  la  surface.  Dans  une  tranchée  il  y  r.  67  pieds  de  mi- 
nerai entre  les  salbandes,  et  dans  une  autre  il  s'élargit  à  80  pieds.  On  se 
sert  d'un  perforateur  diamanté  à  cette  mine  pour  faire  les  essais  du  ter- 
rain. 

Il  y  est  employé  quarante  hommes. 

Jfine  d'hématite  de  Wallhridge. 

Madoc.  Cette  mine  bien  connue,  dans  le  township  de  Madoc,  était  encore  en 

exploitation  active  lors  de  ma  visite.  Il  y  avait  plus  de  1,000  tonnes  d'hé- 
matite qui  attendaient  un  chargement.     Le  minerai  est  gris  d'acier,  pas- 
sant au  rouge  brique  sous  l'action  des  agents  atmosphériques  ;  il  s'y  trouve 
des  cavités  remplies  de  cristaux  noirs,  chatoyants,  de  fer  spéculaire. 
Il  y  est  employé  vingt  hommes. 


Barrio. 


MINERAI  ANTIMONIAL. 

Dos  spécimens  d'un  minerai  antimonial  présentés  par  Mi"  Sheppard, 
d'Aylmer,  sont  exposés  au  musée,  et  ce  monsieur  dit  qu'il  se  trouve  dans 
des  ^eines  de  quartz  (jui  traversent  les  lots  21,  22  et  23  du  8e  rang  de 
Barrie.  On  dit  qu'un  échantillon  inf)yeu  a  donné  à  l'essai  1  oz.  d'or  et 
29  oz.  d'argent  à  la  tonne,  outre  6i  ])our  cent  d'antimoine. 


iXi 


OR. 

Mine  (Fur  de  Sheppnrd, 

Cette  propriété  est  mentionnée  sur  l'autorité  de  M''  Sheppard.     Il  dit 
qu'elle  se  trouve  sur  lo  lot   12,  clieuiiu  d'Hastings,  dans  le  township  de 
Tudor.  Tudor.     Ui.e  veine  de  (juartz,  de  onze  pieds  d'épaisseur  dans  du  granit,   a 

été  suivie  sur  environ  200  j>i('ds,  et  dans  toute  cette  distance  on  a  rencon- 
tré des  traces  et  couleurs  d'or.  On  y  a  foncé  un  puits  dt!  (juinze  pieds,  et 
M''  Sheppard  dit  que  des  spécimens  pris  au  fond  de  ce  puits  ont  donné  à 
l'essai  jusqu'à  ^  oz.  d'or  K  la  tonne. 

The  Canada  Consolidated  (îold  Minintj  Company. 

Marmorn.  La  propriété  de  cotte  cnnipaguii',  située  dans  le  towtiship  do  ^larmoro, 

a  réceiunient  été  louée  par  MM.  Stevens,  Newberry  et  Rothwoll,  et,  à  en 
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pieds,  au  service  desquels  il  «  «te  >"»'■'"»  «"  i,^  „,,^„. 

L„.     0„  .  ..«.de  vastes  U.™e„.  y  '^^^-'^ZZ...-,...  a. 
dière  et  la  machine,  de  2«  x  5U  pieds  ^^^^      ^^ 

40  X  80  pieds  ;  un  bâtiment  pour    a  ^^^^^J^;^^,J^  ^e  60  x 
autre  pour  les  fourneaux  ;  des  chambres  ^^ej  ^  --;  ;\^  ^^„^,,,  ,>,,,res 
220  pieds  ;  des  maisons  d'habitation  pour  les  mineurs 

constructions.  ^.^^^^.„,  d'hommes,  prin- 

A  l'époque  de  ma  visite  i   y  «  ^^  JP J^      ^^^  ,,,timents  en  ordre  et  à 
cipalement  occupés  à  remettre  1  outillage  et 

améliorer  autrement  la  propriété.  nresaue  exclusivement  Kssal  par 

•  onv;fi.i-P  miné  sur  cette  propriété  est  presque  t.i>.  camot,  de 

Le  minerai  auriteie  mim.  sui   ^         r  „„   .^;«♦•^nx  empâtés  dans  nne  Paris. 

d„„,spicke>dis.rii,u.e„„,^sesg,.e„««^^  J  ^^  ,„„„, 

gangue  de  quartz  et  de  calcite.     \  n  essai  (lu         v 

de  Paris,  a  donné  :— 

42.00 

Arsenic 20.27 

Soufre 35.00 

Fer ■" 1 .50 

Silice — 

99.37 

o„  dit  que  de.  .e„a„tiiio„s  ^^f'^'^:^:^i^rJ:^ 

l  „„.,  Uau.eu,-  de  "«''■"f'^  ]'7^^>^^^  U  binerai  l.royé 
Blake,  qui  peut  .ecevoi,-  des  ^-'^[^^J^JZi  k  une  paire  de  plus 
passe  ensuite  par  u„  plan  mel„,6  «"'»»*  ,,„  (,„..  „  ,„«  ensuite 
petit»  cylindres,  qui  le  re<lu,sent  K  la  8'°»  ,'"  ;  ,,„  aian.ètre, 

par  le  preunerjeu  de  rouleauK  on  acer  (•'«     » '';  »»J,, ,  d„„.  „,„ylindre 

garante  ..nlution,  h  la  r,,in„t,,,  "i;";;' ^  ";'J  „  ^  ,  ^  ,„,  derniers.    On 
r„tateuretpas„.a„.e„nd,eu.M  n  „    r^^s.  ^^^  ^^^^^^^  ^  _,^^^^„..,  „,„  , 

ratve  en.u,te  «t  <>"  J"  ^^^^^  •*„,.,„  „t  „,„r,  pas»'»  sur  de.  tann. 
dou7.ii.nie  de  p.  ce.  La  P™""  '  „,„„,..,„  depuis  un  milliinMre  JU8- 
trieurs,  qui  la  divisent  en  ''f '^  ^ ,  »  ^.«L.  ,ent  alor.  coneen- 
,|„.i  la  po„,»it.re  Une      Le»  l-H"      1'"  V  ^    »  ,y     ^  ,„  p„,„,re 

trée.  sur  des  tal.le.  à  -—      ,,,^;*  l,, Hre,  est  .-..te  pour  le 

«ne,  ou  de  niom.  de  'l"""-;    ''^  .  k„,  ,„„„„„trei  presque  pur, 

rôtissage  san.  autre  concent  ration.     1.1  un  1 
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Traitement  du  portant  de  cinquante  à  quatre-vingt-dix  piastres  d'or  à  la  tonne,  est  de 
minerai.  nouveau  broyé  entre  de  petits  laminoirs,  puis  mélangé  à  la  poudre  fine 

ci-dessus  mentionnée.  Ce  mélange  est  ensuite  calciné,  après  avoir  été 
séché  .si  c'est  nécessaire.  Aujourd'hui  il  n'y  a  qu'un  seul  cylindre  rôtis- 
seur, mais  il  sera  bientôt  remplacé  ptfr  deux  cylindres  neufs.  Dans  le 
premier  la  plus  grande  partie  de  l'arsenic  et  du  soufre  sera  volatilisée, 
l'arsenic  se  condensant  dans  une  série  de  chambres  de  condensation,  qui 
sont  au  nombre  de  dix-sept.  Le  rainerai,  en  sortant  du  premier  cylindre, 
passera  dans  le  second,  où  se  terminera  le  rôtissage,  le  reste  de  l'arsenic  se 
convertissant  en  acide  arsénieux,  le  soufre  en  acide  sulfureux,  et  le  fer  en 
peroxyde.  Le  minerai  grillé  contient  toujours  une  trace  d'arsenic  et  de 
soufre,  qui  passe  avec  lui  dans  un  cylindre  doublé  en  feuille  de  plomb  (le 
chlorureur)  que  l'on  fait  tourner  pendant  une  couple  d'heures.  L'or  est 
dissous  ou  chloruré  par  du  gaz  chlore,  fait  avec  du  chlorure  de  chaux  et 
de  l'acide  sulfurique  La  charge  liquide  est  ensuite  vidée  dans  un  filtre  à 
sable  et  lavée  justju'à  ce  que  la  solution  ne  contienne  plus  qu'une  faible 
trace  de  chlorure  d'or.  L'or  est  alors  précipité  au  moyen  de  l'acide  suif- 
hydrique  (fait  avec  de  la  paraffine  et  du  soufre)  comme  sulfure.  Le  pré- 
cipité est  recueilli  sur  un  filtre  à  pression  d'une  construction  particulière. 
Le  sulfure  d'or  est  ensuite  séché  et  grillé  dans  des  bassinets,  après  quoi  il 
est  fondu.  Les  linj;(its  d'or  obtenus  par  ce  procédé  acquièrent  un  titre  de 
tin  moyen  de  990  à  098. 

'  Les  fumées  arsenicales  crues  contiennent  97  i  pour  cent  d'acide 
arsénieux  pur,  et  se  condensent  en  prenant  une  couleur  gris  pâle  ou 
blanche  le  plus  loin  du  fourneau  ;  ce  produit  se  vend  comme  arsenic  en 
poudre  naturef.  Le  sublimé  dans  les  chambres  plus  rapprochées  est 
mélangé  de  poudre  de  quartz  et  d'oxyde  de  fer.  On  l'épure  de  nouveau, 
et  on  le  vend  comme  "  arsenic  rafiné,"  "  poudre  blanche,"  "  verre  d'ar- 
senic," ou  "  arsenic  en  grumeaux." 

Une  tonne  de  mispickel  pur  peut  faire  à  peu  près  une  demi-tonne  d'a- 
cide arsénieux. 

L'atelier  de  broyage  et  de  concentration  peut  façonner  à  peu  près  50 
tonnes  de  minerai  en  dix  heures. 

Le  cylindre  rôtisseur  traite  en  deux  opérations  une  moyenne  de  cinq  à 
six  tonnes  par  vingt-cjuatre  heures.  A  moins  que  le  minerai  ne  soit  bien 
calciné,  l'or  ne  se  chlorure  pas. 

OIIRYSOTILE. 
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Rots. 


^fine  crEllioU. 

Cette  propriété  est  sur  le  lot  8,  rang  TX  de  Ross.  Deux  ou  trois  fouilles 
ont  été  faites  dans  un  calcaire  serpentineux,  exposant  dans  une  tran- 
chée une  veine  d'asbeste  soyeux  (chrysotile),  dont  les  fibres  ont  plus  d'au 
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pied  de  longueur,  mais  sont  insëparables,  devenant  cassantes  par  l'exposi- 
tion à  l'air.  Dans  une  autre  tranchée  on  a  recoupe  une  veine  de  quatre 
poucv.  de  fibre  séparal.le,  et  bien  qu'un  peu  plus  grossier  que  l'asbeste  des 
townships,  celui-ci  pourrait  néanmoins  être  employé  dans  la  préparation 
des  peintures  incombustibles.  Cette  veine,  comme  les  veines  semblab  es 
dans  les  townships,  est  bordée  par  une  picrolithe  à  longues  libres,  dont  les 
filaments  reposent  à  angles  droits  de  la  chrysotile  fibreuse. 

Ce  minéral  se  trouve  aussi  sur  le  lot  9,  rang  VIII  du  même  township. 


MICA. 


Mine  de  mica  de  Sheppard. 

Cette  mine  est  situé,  .ur  le  lot  24,  rang  II  de  Palmerston,  mais  n'a  pas  Palmerst^n. 
été  visitée.     Les  spécimens  préaentds  par  Mr  Sheppard  sont  remarquable- 
ment transparents  ;  cependant,  les  feuillets   sont  parfois  gâtes  par  des 
figures  dendritiques  brunâtres. 

On  dit  que  la  veine  a  de  quatre  à  sept  pieds  de  largeur,  dans  du  granit, 
et  qu'elle  a  été  dépouillée  sur  une  longueur  de  400  pieds  et  constat  e  sur 
une  profondeur  de  neuf  pieds.     On  prétend  qu'il  en  a  été  tiré  des  plaques 

de  14  X  18  pouces.  . 

On  dit  qu'il  existe  une  veine  semblable  dans  le  township  de  Miller,  sur 
les  lots  4  et  5,  rang  XI,  variant  en  largeur  de  neuf  à  onze  pieds,  et  qu  ou 
en  a  obtenu  des  plaques  qui  avaient  jusqu'à  18  pouces. 

OKAPUITE. 

Une  petite  fouille  sur  le  lot  10,  rang  I  de  Burgess  Sud,  a  été  faite  il  y  BurgessSud. 
a  une  vingtaine  d'années,  dans  une  roche  à  orthose,  renfermant  de  grosses 
masses  de  graphite  feuilleté.     Il  a  été  expédié  une  quantité  de  ce  minerai, 
mais  je  n'ai  pu  savoir  avec  quel  résultat. 

CALCAIRE,  ETC. 

Carrière  de  Ferguson. 

Cette  carrière,  sur  le  lot  22,  rang  IV  de  Ross,  est  ouverte  dans  un  beauRo«. 
calcaire  cristallin  gris,  courant  N.  et  S.,  avec  un  P-çlage  ve^.  lest     AU 
calcination,  il  donne  une  chaux  un  peu  grenue,  mais  fait  un  mortier 

*°te  four  ne  peut  brûler  qu'environ  300  boisseaux,  quantité  que  Von  pro- 
duit à  peu  près  six  fois  par  année.  „^.,cf r..« 
Cette  pierre,  à  cause  de  .a  texture  fine,  pourrait  servir  à  la  construc- 
tion, ou  ferait,  je  n'en  ai  aucun  doute,  un  très  joli  marbre. 


I 
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Brudenell. 


Sur  le  lot  7,  rang  IX,  il  y  a  des  bandes  de  dolomie  blanche  à  gros  cris- 
taux  Que  l'on  dit  faire  de  bonne  chaux. 

Une  bande  sen.blable  existe  sur  le  lot  23,  rang  IV,  d'une  texture  un 
peu  plus  grossière,  et  lorsqu'on  la  frappe  avec  le  marteau,  elle  montre  un 
reflet  rouge  phosphorescent  momentané. 

Ces  deux  dolomies  seraient  susceptibles  de  prendre  un  beau  poli  ;  mais 
comme  l'affleurement  n'indique  qu'une  puissance  très  limitée,  il.  est  dou- 
teux que  l'on  pourrait  les  exploiter  avec  profit. 

Sur  le  lot  20,  rang  IX  de  Bathurst,  il  y  a  des  cristaux  a  beaux  pomte- 
ments  de  pyroxèiie,  amphibole,  orthose,  scapolite,  apatite  et  titanite,  dans 
une  veine  calcarifère  qui  recoupe  le  granit. 

Sur  le  lot  23,  rang  IV  de  Ross,  une  bande  de  dolomie  tremolitique  que 
l'on  peut  suivre  à  travers  plusieurs  lots,  contient  en  beaucoup  d  endroits 
de  longues  colonnes  rhomboïdales  transparentes,  et  des  lames  entrelacées 
de  trémolite,  les  premières  ayant  souvent  un  pied  de  longueur  et  un  pouce 

de  diamètre.  .      ^  •  1 1      _„: 

De  petites  paillettes  d'apatite  ont  été  vues  dans  un  calcaire  friable,  qui 

flst  narfois  mélangé  à  la  dolomie. 

TL  cristaux  de  .ircon  ont  été  récemment  trouvés  dans  le  township 
de  Brudenell.  Ceux  que  j'ai  vus  moi-mêu.e  de  cette  localité  avaient  cinq 
pouces  de  lot>gueur  et  1^  x  2  pouces  en  travers,  et  pesaient  2^  Ibs.  Ces 
cristaux  se  trouvent  dans  une  roche  feldspathique  à  grains  fans,  et  par 
r^e    le  la  ténacité  de  la  gangue,  on  peut  rarement  les  détacher  sans  les 


défigurer. 


QUÉBEC. 


APATITE. 


HuU. 


Mim  de  Scott, 

Cotte  mine  est  située  sur  le  lot  lô,  rang  X  de  HuU,  et  consiste  en  une 
petite  excavation,  dont  ou  a  extrait  envi.nm  siK  tonnes  d'apatite  il  y  a  à 
p eu  Pr  B  cinq  ans.  Le  minéral  n.ùntenant  exposé  est  fortement  me  inge 
Sepyroxéne^qui  court  dans  le  même  sons  que  des  bandes  de  quartzite  et 

'^::  ulZIT^^^^^,  on  peut  suivre  un  Ut  d.  jaspe  sur  une  distan^ 
de  150  ve  ges.     Il  sépare  probablement  la  quart^ite  ci-dessus  mentionnée 
d'un    roc  i  à  orthose!  et  varie  en  puissance  de  un  à  deux  pieds.      H  est 
rJe     ni  brun  chocolat,  et  certaines  portions  en  sont  mouchetées  de  jaun 
eue  dernière  couleur  prédominant  quelquefois.     On  pourrait  en  obtonir 
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facilement  des  blocs  d'assez  bonne  grosseur  à  peu  de  frais.  Il  constitue- 
rait, une  fois  poli,  une  très  jolie  pierre  d'ornementation.  On  en  rencontre 
souvent  des  blocs  détachés  sur  le  lot  14,  rang  VIII  du  même  township. 

^fine  d".  Prudhomme. 

Sur  le  lot  9,  nuij^  XII  de  Hull,  deux  ou  trois  petites  fouilles  ont  été 
faites  dans  une  roche  d'orthose  <[  elque  peu  drusée,  pénétrée  par  des  langues 
irrégulières  d'apatite  et  des  reines  calcarifères  renfermant  des  cristaux  du 
même  minéral. 

Iliiie  de  Davies. 

La  mémo  bande  se  prolonge  à  travers  le  lot  9  suivant,  rang  XI,  où  de 
semblables  fouilles  ont  été  faites,  mais  dans  les  deux  cas  avec  des  résultats 
négatifs. 

Certaines  portions  de  la  bande  d'orthose  ci-dessus  contiennent  souvent 
des  plaqueà  de  granit  graphi(iue.  On  en  voit  de  bons  exemples  sur  le  lot  9, 
rang  XII.  Les  caractères  graphiques  sont  souvent  très  bien  peints  à  la 
surface.  Afin  d'en  obtenir  un  bloc  pour  le  musée,  un  coup  de  mine  a  été 
donné,  qui  eut  pour  résultat  non-seulement  de  détacher  le  spécimen  voulu, 
mais  aussi  une  grande  partie  de  la  roche  voisine,  dans  laquelle  passe  le 
granit  graphitiue  à  une  profondeur  de  quelques  pouces. 

Sur  la  moitié  sud  du  lot  6,  rang  XII  de  Hull,  il  y  a  un  magnifique 
feldspath  bleuâtre  ou  verdâtre,  ressemblant  à  la  pierre  d'amazone,  mélangé 
à  des  masses  de  quartz  blam;  transparent,  et  en  moindre  quantité  à  des 
cristaux  de  tourmaline  noire  fragile,  dans  une  bande  qui  court  E.  et  O. 
Une  quantité  d'apatite  meuble  vert  de  mer  semble  avoir  été  répandue  sur 
la  surface  des  roches  en  cet  endroit,  et  avoir  aussi  été  mélangée  aux  débris 
de  récentes  opérations  de  pétardement.  Eu  quelques  cas  des  joints  ouverts 
et  des  crevasses  ont  été  complètement  bourrés  d'apatite.  La  ressemblance 
entre  le  feldspath  vert  et  l'apatite  imi>ortée  est  peut-être  sufiisante,  surtout 
pour  l'œil  inex])érimenté,  pour  encourager  les  gens  trop  confiants  à  es&ayer 
d'exploiter  ce  terrain. 

Je  ne  suis  pas  prêt  à  dire  s'il  existe  ou  non  de  l'apatite  en  place  sur  ce 
lot,  mais  je  n'ai  pas  pu  en  découvrir. 

Mine  de  Gow, 

Cette  mine  est  située  sur  le  lot  10,  rang  XII  de  Hull,  appartenant  à 
Ml-  Uemuiell,  d'Ottawa.  A  l'époque  de  ma  visite,  l'exploitation  était  sus- 
pendue depuis  douze  mois.  La  plus  iuqwrtante  excavation  sur  ce  lot  con- 
siste en  un  puits  de  150  pieds  de  profondeur,  sur  un  lit  de  calcaire,  plon- 
geant BOUS  un  angle  élevé,  et  une  galerie  sur  son  allure  de  190  pieds  de 
longueur.     11  a  été  extrait  de  ce  puits  600  ou  700  tonnes  d'apatite,  et 
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Wakefluld. 


pilleur,  excavation,  de  ..oiudre  hnperUnce  ont  été  «te,  en  différent. 

jusqu'à  présent,  peut  être  e,timé  à  3,000  tonne,. 

Mine  de  McLennan. 

Cette  mine  est  fort  semblable  à  la  précédente  et  est  P->>ab^ment  sur 
cette  mine  esi-  .^.^  ^^j  ^j^   lot   10, 

le  Prolongemen.^^  '^  ri^lsrlVett  l'abondance  ordinaire  de  cri. 

'"'    .        tte  e     de  nia  qui  caractérisent  la  lisière  de  calcaire  qm 
taux   d'apatite  ^^^^ ^''"^J  ^^^^  Wakefield.     De  nombreuses 

;:r.:rdt- — '  -"-  -  -«-  -^  ->-'-  °"' 

^\:tScUr:tété  ouverte  en  .re.ier  i.  y  a  oin,  a„„  et  pendant 

J/i}*e  (?e  Barber. 

X    •.    '.  =nr  IP  lot  16   ran"  XVI  de  Hull.  Elle  parait  être 
Cette  mine  est  située  sur  ^«  f  J^sTd'énormes  cristaux  de  pyroxène.    . 
dans  un  grand  creux  caverneux  ^^P^^^^^J^;;'^""  ^^  ^,,1^^  a  été  creu- 

d'une  quarantaine  de  P-^^  -  -  ^  ^^,  ^.^,^  .  p,,,  12O 

huit    hommes,  durant  ilmer  ae   100-, 
tonnes  d'apatite. 

Mine  de  iloore. 

lo  lnH8    ran2  II  de  Wakefield,  et  a  fait  le 

Cette  mine  est  située  sur  le  lot  18,  rang  U  ^'intéressantes 

1)  ^v>-...+  VMp  dernier  ;  mais  on  y  a  tait,  aepuis, 

sujet  d'un  rapport  léte  ueuuei  >  •'       „,__,,•„  ^^  voir  quelques-uns 

,iuverte,.     A  "ép^ue  de  n,»  v,„.e    a  .U  ^J-J^^^^J,,  ,^, 

do,  meilleur,  puits  rempli,  d  eau.    On  me  ut  q  ^„„,^ti<,„,  ailleurs. 

.tait  te,  que  Von  -'^j;^^Z!:^^Z^^^^  -  — 
En  perçan-,  une  galerie  dan,  le  «.  ne  <l  .  ^^ 

^XX^o   "ne-Lm'ioa.    'lo  ,011.  du  pla...er  de  cette  caverne, 
riraiS  s^t  creu,ée  un  t,iaKve«  lUii.  la  '^^^^^  ^.„  „„, 

;::tin^:r;:r;::az::::  ti';:;,»,  de  ce„t  .0.10, . 

"'Datte  autre  fouille,  on  a  enlevé  deux  ou  trois  tonnes  de  niche  sur 
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une  veine  de  grenat  et  d'épidote,  renfermant  des  cavités  de  stilbite,  le 
premier  de  ces  minéraux  étant  piis  pour  de  l'apatite. 

3fine  de  Wilson. 

Cette  mii^e  a  aussi  été  mentionnée  dans  mon  dernier  rapport  (1880-81- 
82).  Les  exploitations  ont  été  suspendues  depuis  à  cause  de  l'envahisse- 
ment de  l'eau  Depuis  qu'elle  a  été  ouverte,  en  1880,  jusqu'en  mai  1882, 
elle  a  donné  environ  300  tonnes,  n'ayant  été  exploitée  que  par  intervalles 
entre  les  dates  mentionnées. 

Mine  de  Haldane. 

Cette  mine  est  située  sur  le  lot  12,  rang  I  de  Wakefield,  et  a  aussi  été 
■nentionnée  l'an  dernier.  Ayant  eu  l'occasion,  durant  l'été,  de  visiter  cette 
mine,  je  puis  ajouter  quelques  notes  prises  à  la  suite  d'une  observation 
personnelle.  La  veine  que  je  disais  être  recoupée  par  le  Grand  Puits  a 
plus  de  neuf  pieds  de  largeur.  Elle  traverse  une  roche  gneissique,  et  bien 
qu'elle  soit  constante  jusqu'à  une  profondeur  de  125  pieds,  on  ne  peut 
dire  que  les  épontes  en  soient  bien  définies.  La  matière  de  la  veine  con- 
siste en  apatite  grenue  d'un  vert  foncé,  en  pyroxène,  pyrite,  épidote,  sca- 
polite,  chabasie,  et  un  autre  zéolithe  ressemblant  à  la  natrolithe.  Ces 
deux  dernières  se  trouvent  dans  des  cavités  dans  le  pyroxène. 

La  pyrite  est  en  grande  abondance,  tant  massive  qu'en  cristaux,  et 
présente  souvent  de  magnifiques  exemples  de  formes  secondaires.  La  va- 
riété massive  enchâsse  souvent  des  cristaux  d'apatite  et  de  scapolite. 

A  l'excavation  appelée  le  "  tunnel,"  on  a  recoupé  une  veine  de  limonite 
d'un  pied  de  largeur,  encaissée  dans  une  roche  ferrugineuse  moins  altérée 
et  renfermant  des  cristaux  noirs  luisants  de  tourmaline. 

Le  rendement  total  de  cette  mine  depuis  le  commencement  des  exploi- 
tations en  1878  peut  être  estimé  à  environ  2,600  tonnes.  A  l'époque  de 
ma  visite  il  y  était  employé  sept  hommes. 

Mine  de  Gemmell. 

La  propriété  minière  de  Mr  Gemmell  s'étend  sur  plusieurs  lots  dans  le 
township  de  Wakefield,  mais  je  ne  parlerai  que  de  ceux  où  l'on  travaillait. 

Sur  le  lot  24,  rang  V,  il  a  été  fait  un  certain  noirbre  de  fouilles,  et  lors 
de  ma  visite  les  exploitations  se  bornaient  aux  différentes  galeries  creusées 
dans  le  gneiss,  qui  s'élève  brusquement  à  une  hauteur  de  près  de  100 
pieds,  exposant  plusieurs  masses  stratifiées  d'apatite  d'un  rouge  terne,  que 
l'on  dit  avoir  donné  à  l'essai  jusqu'à  82  pour  cent.  Un  lit  fut  suivi  a  tra- 
vers bancs  sur  180  pieds,  et  sur  le  pendage,  200  pieds,  sous  un  angle 
de  450. 
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Le  gneiss  est  généralement  éridotique  et  renferme  des  plaques  lenticu- 

'%:hrrut\xcavation,  on  a  traversé  une  grosse  ve:ne  cVamphibole 
crSie  1  creusant  sur  une  veine  d'apatite  vert-jaunatre  pâle,  mélangea 
de  pyroxène,  de  tourmaline,  de  scapolite,  et  çà  et  là  de  zircon. 

sTle  lot  23,  rang  V,  deux  ou  trois  hommes  étaient  occupes  à  recueil- 
lir uru'e  petite  binde  de  calcaire  rose  désagrégé,  des  -istaux  d'apa  xte 
";  sont  facflement  détachés  de  la  gangue  calcareuse  tendre.  La  plupa  t 
de  ces  cristaux  ont  des  pointements  à  chaque  bout,  et  dans  certains  cas  le 
'  isme  si  court  qu'ils  ont  l'air  de  deux  pyramides  réunies  par  leurs 
Cr  Ils  se  montrant  aussi  sous  des  formes  courbées  et  retordues.  On 
.™it,  recueilli  à  peu  près  une  tonne  de  ces  cristaux. 

tl'exca  "tion' Je  sur  la  ,„oitié  sud  du  lot  22,  dan.  le  rang  V  le.  tm^ 

.„.  M  .usnendus      La  tranchée,  comme  l'une  de  celles  déjà 

rr,  aTdat  nèlL,  et  le  gite  consiste  en  petites  veine,  d'apatite 

"srpt;:rro:rr— .e,  en  ..s . ..  ,r^.. .  ^. 

■<.  MO  tonnes  Le  forage  .e  tait  au  moyen  d'un  foret  à  vapen  de 
ma,uf  avec  d  néche.  d'un%ouce  et  demi.  On  a  con.truit  deux  m.„ons 
S;:,l:;on,  outre  .  certain  nombre  d'autres  Mtiments.  11  y  e.art 
employé  dix  hommes. 

3{ine  de  Harris, 
Pette  mine  n'a  pas  été  visitée.  Voici  ce  que  le  gérant  m'en  a  dit  -.-Elle 
est  iiuée  u  la  iiLtié  sud  du  lot  30,  rang  IX  de  Wakefield,  et  a  été  ou 
vert  eTl879.  Depuis  lors  400  tonnes  ont  été  extraites  par  nvtervalles^ 
I  a  une  quin  Je  d'excavations,  qui,  à  l'exception  dun  puits  de  35 
pieds  de  profondeur,  ne  sont  que  de  simples  fouilles  de  surface.  Il  y  est 
employé  cinq  hommes. 

PIERKE    A    BATIR. 

Sur  le  lot  U,  rang  YIII  de  Hull,  il  y  a  un  affleurement  considérable  de 
caW  cl  tall  n  bltnc,  courant  N.  et  S.,  et  montrant  une  pu-nce  expo- 
sée d'environ  soixante-dix  pieds,  en  lits  de  trois  pouces  à  plusieurs  peds 
dont  la  plupart  sont   d'un   blanc  pur  et  comparativement   exempts   de 

'"sr^textuve  varie  du  grain  fin  au  grossier,  et  il  est  parfois  un  peu  gâté 
nnr  K  orésence  de  petites  lames  de  mica  argenté. 

'  temsTe,  plus  Lvc.  sont  serpentineux  et  empâtent  des  masse,  sem.- 
c„,tntri,uc,  de  chrysotile,  dont  la  libre  a  rarement  plu.  d'un  pouce  de 

'"Tissus  de.  lit.  de  serpentine,  il  y  en  a  d'autres  de  moindre  impor- 
tance renfermant  do.  cristaux  d'apatite. 
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On  pourrait  en  obtenir  très  facilement  des  blocs  de  bonne  qualit(5  et 
presque  de  n'importe  quelle  grosseur,  et  sa  valeur  est  considérablement 
accrue  par  sa  proximité  du  grand  chemin. 

Sur  le  lot  9,  rang  XIII  de  HuU,  on  trouve  de  beaux  cristaux  de  pyro- 
xène  vert-grisâtre  très  bien  terminés,  dans  un  lit  de  calcaire  rose,  et  ils 
forment  plus  de  la  moitié  du  lit. 

L'amphibole,  la  tourmaline  et  l'idocrase  remplissent  de  petits  nids  dans 

la  roche  accompagnante. 
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CUIVRE. 


A  l'embouchure  du  ruisseau  de  Bishop,  à  trois  milles  à  l'est  du  village 
de  Margaretville,  sur  la  baie  de  Fundy,  il  a  été  pratiqué  une  petite  galène 
dans  du  basalte,  d'où  l'on  avait  l'intention  de  foncer  un  puits  qui  pourrait 
pénétrer  une  couche  inférieure  que  1  on  supposait  riche  en  cuivre  natif.  Ce 
basalte  cuprifère  affleure  à  l'eau  basse.     Ce  projet,  néanmoins,  fut  bientôt 

'tefroches  entre  l'anse  de  la  Chute,  dans  le  comté  d'Annapolis,  et  le 
cap  Blomidon,  dans  celui  de  Kings,  ont  été  soigneusement  examinées  pour 
c Létal,  mai;  autant  que  j'ai  pu  voir,  les  résultats  obtenus  ne  jus  ifie- 
raient  pis  de  grandes  dépenses  pour  l'exploiter.  On  trouve  du  cuivr  n 
bearcoup  d'endroits  entre  ces  deux  points,  en  lames  et  masses  dendriti- 
ZZ  Z  habitants  en  ont  même  trouvé  des  morceaux  de  plusieurs  livres 
1  s'a  moins  que  la  couche  inférieure,  qui  n'est  visible  qu'en  lui  oii  cleux 
endroits  à  l'eau  basse,  ne  montre  des  indices  plus  encourageants,  son  ex 
lactt  ii'^ait  tout'  probablement  pour  résultat  qu'un  désappointement 
et  une  perte. 

MANGANÈSE. 

Mine  de  Stephens. 
Cette  mine  e,t  «tuée  pvè,  ,lu  village  de  W»Uo„,  <1«,  ^•''J^^f'^ 

un  calcaire  eclMteux  vougeâtre,  courant  E  et  0.  a»     u,    1      , 
Des  amas  et  veine,  irr,!guliére»  <le  n,anga„,te  et  <•«  W«    *>  P'"  """ 
auivi,  sur  l'allure  de  1.  roche  valant  a  peu  |»«  WO  ''"f  ,j 

I.  n'avait  encore  été  fait,  à  l'épo„ae  de  n,a  "-'«•  ^l™ '•  '^j;  ,^,  P™ 
minaire,  de  recherche,  à  peine  suffisant»  pour  établir  la  valeur 
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mine  d'avenir.     M'"  Stephens  me  dit  qu'il  avait  été  extrait  une  dizaine 
de  tonnes  de  minerai  d'assez  bonne  qualité  pendant  ces  investigations. 

La  situation  de  cetto  mine  offre  de  giandes  facilités  pour  l'abattage, 
étant  tout  près  d'une  mare  de  deux  ou  trois  acres  de  superficie,  qui  se 
décharge  par  un  passage  souterrain  dans  l'une  des  rivières  voisines.  Une 
petite  digue  a  été  construite  à  la  décharge,  au  moyen  de  laquelle  on  a  créé 
uu  pouvoir  suffisant,  et  on  s'en  sert  pour  alimenter  le.  tables  à  secousses. 

Mine  de  Churchill. 

Cette  mine  est  située  à  une  courte  distance  au  N.-E.  de  )a  mine  de  Ste- 
phens et  consiste  en  une  excavation  à  ciel  ouvert  d'enviroa  200  pieds  de 
longueur,  dans  une  roche  semblable  à  la  dernière,  mais  dans  im  état  de 
décomposition  très  avancée.  Le  manganèse  qui  y  existe  est  en  morceaux 
détachés,  d'un  poids  d'une  demi-livre  à  trois  tonnes,  et  on  l'enlève  facile- 
ment fu  pique  et  à  la  pelle. 

Entre  les  mois  d'avril  et  de  juin  1883,  avec  l'aide  de  trois  hommes,  on 

en  a  extrait  vingt  tonnes. 

Le  minéral  consiste  pour  la  plupart  en  manjanite  vésiculaire  compacte, 
les  vésicules  étant  souvent  remplies  de  cristau  aciculaires  noirs,  luisants, 
et  d'autres  cristaux  informes.  De  grosses  masses  brillantes  et  divergentes 
et   des  géodes  arrondies  de  pyrolusite  sont  entremêlées  avec  la  manga- 

nite. 

Cette  mine  a  été  ouverte  en  1881,  et  depuis  lors  le  minéral  a  constam- 
ment augmenté  de  valeur.  J'ai  été  informé  par  une  personne  intéressée 
dans  cette  mine  qu'on  avait  reçu  $100  la  tonne  pour  le  dernier  charge- 

ment  de  minerai. 

A  environ  cinq  milles  au  N.-?..  du  village  de  Walton,  et  sur  le  chemin 
du  Cap  Teny,  l'on  rencontre  souvent  des  masses  détachées  d'un  conglomé- 
rat siliceux  dont  les  éléments  sont  cimentés  par  de  la  manganite. 

Mine  du  Cap  Teny. 

Cette  mine  est  située  à  peu  près  à  mi-cnemin  entre  les  villages  de  Wal- 
ton et  de  Noël,  dans  le  cr.v.,tt'  de  Hauts.  Il  y  a  <iuelques  années,  un 
puits  a  été  foncé  jusqu'à  une  pr<.for,ft.  nr  de  cinr-uante  piads  sur  un  ht  de 
calcaire  plongeant  d'envir-n  4;->.  qui  lai  sui  '  r.ur  une  certaine  distance, 
croisant  un  autre  puits  de  160  pieds  de  profondeur.  D'autres  puits  ont 
été  creusés  de  temps  à  autre  sur  cette  propriété,  mais  je  n'ai  pu  savoir 
avec  quel  résultat.  Aujourd'hui,  cependant,  on  ne  travaille  que  dans  ne 
excavation  à  ciel  ouvert,  qui  suit  l'allure  de  la  roche  sur  une  longueur  uo 
400  pieds,  et  qui  a  été  creusée  jusqu'à  une  profondeur  de  70  pieds  dans 
des  bancs  de  calcaire  plongeant  sous  un  angle  de  5".  Direction  E.  et  O. 
Ce  calcaire  schisteux  est  pénétré  par  des  veines  ou  intercalé  de  masses 
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stratifiées  de  manganèse,  l'oxyde  anhydre  et  l'oxyde  hydraté  y  étant 
1:^^  Il  y  a  quelques  temps,  on  atteignit  un  amas  près  de  la  sur- 
face  oui  a  donné  1,000  tonnes  de  minerai  pur. 

Il  y  1  un  peu  dJ  limonite  en  masses  lenticulaires  stratihees  dans  le  ca^ 
caire  cette  dernière  roche  renfermant  souvent  de  grandes  géodes  de  spath 
trde  clou  et  dent  de  chien,  cristallisé,  variant  de  l'incolore  au  noir,  sui- 
vant la  quantité  de  -g-'-;  ^^  f^  *7^^,phens,  et  il  l'a  achet.'.  il  y  a 

Cette  P-Pnété  appartint  a  ^   ^  ^V^,^^^^^^^^^  J^  ,,,,  ,  ,  ,  ,^, 

environ  sept  ans  de  ^I\f  ^;^;^    f  ^P"^;^.  jolies  maisons  d'habitation  ont 

^  .        Pp,iflpnt  les  trois  premières  années  de  sa  possea 

suivante,  il  a  augmenté  chaque  ann.e  lusqua         p. 

'°"r  „™i  «t  broyé  à  la  mine  au  taux  <le  dix  à  quin»  to,„.e,  i»r  jour. 
«"  TaXeCS  ..t  e.u.te,  ..uite  aavau.t,e  e„  la  >«ut  pa^r 
sous  une  paire  de  meule,,  et  ennn  au  n.oy^^  "»';'„:;,„„  en  baril 
naires,  elle  est  concentrée  à  letat  marchand.     Ou 

^-On'^t-,  machine  de  40  chevaux  pour  .aire  fonctionner  le 
broyeur  et  les  tables  a  secousses. 

On  emploie  quinze  hommes  dans  les  mines. 

Mines  de  Chèverie. 

■      !  =   nn       fdt  des  exploitations  minières  sur  une 
Depuis  quelques  années,  on  .fait  c       e  ^^^^^^,  ^^ 

très  petite  échelle  dans  le  ^^%^^'i^^,  ,.e  l'on  avait 
Hants.     J'ai  été  informé  par  ^^^  ^^^^P'^^";'  '[  ,,i^^„,,,,ts,  mais  que 

qualité  inférieure,  avait  été  abandonnée. 

Mine  de  Black-Ro-k. 

cette  propriété  e.  située  dans  le  village  ^^^«^^^'^^^^^ 
,  Vembouchure  de  1»  rivière  «I'""™»""""'-  !,],;"„  ,„„,  ,,n  calcaire  qui 
tihées  plates  d'un  minerai  '"-S"-^;'  ''  f"  ,'  "par  la  petitesse  du  tas 
affleure  à  la  marque  de»  eaux  basses,  et  a  en  j«„e   P 
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de  minerai  inférieur  qui  en  avait  été  extrait,  et  sa  position  partiellement 
submergée,  j'ai  peine  à  croire  que  l'entreprise  ait  été  bien  profital)le. 


I  i 


^M 


BARYTE. 

Minti  Eurêka. 

Cette  mine  est  située  près  du  village  de  Fire  Islanch  (Cinq-Iles),  dans 
le  comté  de  Dorehester,  et  était  exploitée  il  y  a  environ  huit  ans  par  une 

compagnie  américaine. 

Il  a  été  creusé  Ix  peu  près  quinze  galeries  dans  le  flanc  d  un  coteau, 
dont  la  plus  longue  aurait  environ  100  pieds,  recoupant  une  roche  cal- 
carifère  tendre,  qui  se  désagrège  et  contient  souvent  des  masses  de  houille 
bitumineuse  impure.  Alternant  avec  ces  lits  tendres,  il  y  en  a  d'autres 
plus  durs,  étant  plus  argileux. 

Les  poutres  en  ruine  (,ui  supporto  ent  le  toit  dos  galeries,  et  la  nature 
dangereusement  glissante  de  la  roche,  notlVaient  aucun  encouragement  à 
explorer  leurs  parois,  même  à  quelques  pieds  d<>  l'entrée. 

Une  p<'tite  excavation  a  récpm-<..ent  été  faite  pur  le  propriétaire,  qui  a 
mis  à  jour  une  partie  <le  la  rool.e  caloarifère  en  décomposition,  recoupée 
par  de  grosses  masses  agrégées  de  cristaux  .le  calcite,  dont  les  membres 
sont  facilement  détaches  sous  des  formes  excessivement  mo.l.hées.  Les 
facettes  seconrkin>s  sont  pu-fois  tellement  compliquées  .p.  elles  masquent 
prcs(iue  toute  trace  du  rhiuiiboèdre. 

La  baryte,  cependant,  est  bien  visible  et  fait  souv.Mit  une  saillie  de  plu- 
sieurs  pc„oes  en  niasses  lan.ellaires  ,lun  bbn.e  liut.n.x,  entourées  de  cris- 
taux taliulaiivs  du  même  minéral. 

f.n  en  a  trouvé  des  mas.ses  pesant  plus  <!.■  >-.nt  livres,  très  buui  cristal- 
lisées, associées  à  .lu  spath  .h-nt  .le  chien,  .1-  la  .Iw.lcoi.yrite  et  du  mine- 
rai  «le  fer  spéculaire. 

.1,.  suis  porté  à  croire  que  b'  minéral  se  trouve  en  amas  et  en  ^.■lnes 
irre"ulii'res,  plutAt  .[u'en  lits  ou  vein.'s  eontinues. 

L  quantité  totale  .(ue  Ton  .lit  avoir  .-té  extraite  .le  ces  min.-s  .b.pu.s  le 
comimmcement  de  leur  explnit:Uion  peut  .'.t."  portée  à  plus  .le  .3,000  tonn.-s. 

(iVI'SK. 

Tl  existe  .lu  irvpse  (l'uiH-  nature  tibiruse  .'n  beiUM'ou).  den.lroits  .lans 
le   IJassin  .l.'s   Min.-s,  en  petits  lits  .Inn.'  .'ouleur  m^âtre  .m  blanc-rose, 

mais  on  ne  peut  gu.'-re  ie  consi.lérer  .-..mme  ayant  une  val.'ur. ,mer.Male, 

sauf  peut-être  eonim.'  .Migrais  pour  les  usages  locaux. 

A  environ  un  nulle  au  n..r.lou..st  .lu  ...p  l'.lon.i.lon.  et  h  la,|.UH't.on  .lu 
grès  et  .lu  trai.p,  il  v  a  plusieurs  lits  ,1e  gypse  libirux  .-t  f.n.ill.-té  (s..l..n,t..) 
dans  la  première  de  ...'S  roches,  d'un  pouc-  à  un  pi..l  <le  puissance,     (es 
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lits  sont  à  environ  250  pieds  au-dessus  de  la  mer,  et  on  ne  peut  y  arriver 
qu'avec  la  plus  grande  difficulté. 

NOTES    SUR    L'EXISTENCE    DE   ZÉOLITHES    DANS   l'AMYGDALOÏDE    DE   LA   RIVE 
SUD  DE  LA  BAIE  DE  FUNDY  ET  DU  BASSIN  DES  MINES. 

Il  doit  être  bien  compris  que  les  localités  mentionnées  ici  peuvent,  par 
suite  de  l'écroulement  des  falaises,  être  parfois  absolument  inaccessibles, 
et  que  l'aspect  général  peut  en  être  tellement  changé  qu'il  serait  impos- 
sible de  les  reconnaître.  Les  avalanches  qui  ont  constamment  lieu, 
accélérées  par  la  tiltration  de  l'eau,  produisent  incessamment  de  nouveaux 
affleurements  de  ces  magnifiques  minéraux,  et  ce  qui  est  un  bon  champ  de 
collection  une  année  peut  être,  l'année  suivante,  complètement  couvert  de 

débris.  ,  ^  , 

Les  roches  basaltiques  exposées  à  l'anse  de  la  Chute  forment  une  plage 
légèrement  inclinée  jusqu'au  bord  de  la  mer.  A  une  courte  distance  a 
l'ouest  du  brise-lame,  la  plage  est  parsemée  d'une  abondance  de  galets, 
souvent  magnitl.iuement  bigarrés,  ou  présentant  de  grotesques  dessins, 
dont  les  contours  sont  parfois  aussi  nets  que  s'ils  eussent  été  faits  au  pin- 

ceau,  1 

A  environ  un  quart  de  mille  .  l'est  du  brise-lame,  la  structure  colon- 
naire  du  basalte,  développée  sur  les  surfaces  usées,  devient  encore  plus 
saillante  par  des  creux  fouillés  au  centre  des  colonnes  verticales  et  cpu 
correspondent  parfois  à  leurs  formes  pentagones. 

Ce  trapp  colonnaire  est  recoupé  par  de  nombreuses  veines  presque 
parallèles,  ^.-E.  et  S.-f).,  de  chalcédoine  et  d'agate. 

A  environ  un  mlHe  en  remontant  la  baie,  on  voit  l'amygdaloide  sortant 
de  dessous  le  basalte  sus-jacent.  Les  an.ygdales,  par  suite  de  bnir  plus 
grande  dureté,  don.ient  li.n.  à  des  surfaces  orbiculaircs.  Les  cavités  sont 
souvent  re.nplies  de  cristaux  de  /.éolitln,  qui  sont  aussi  communs  dans 
l'amvgdaloule  tout  le  long  de  la  rive  sud  de  la  baie  de  Fundy.  Des  veines 
irrégulièrcvs  de  stilbite,  et  des  nids  d'un  beau  minéral  blanc-rosCitre,  semi- 
transparent,  ont  aussi  ,.té  observés  h  l'endroit  ci-dessus  mentionne.  Ce 
dernier  se  présente  on  prismes  <liv  ergents,  parfois  de  cin<i  pouces  de  on- 
gueur,  associés  h  de  lapophyllite  vc-dâtre.  On  le  voit  souvent  passer  d  un 
k^ger  minéral  fibreux,  .l'aspect  soyeux,  k  des  masses  prismatiques  com- 
pactes,     Il  doit  être  examiné  et  décrit  par  M  '  1  [otbnann. 

Les  falaises  l.,..salti.iues  de  l'anse  Sainte-Croix,  .pu  reposent  encore  sur 
l'amygdalm.l..,  sVlcvent  à  une  hauteur  de  70  pieds  au-d.'ssus  de  1  eau,  et 
on  ne  peut  en  approcher  .ju'apros  .,u..  la  marée  est  à  .lemi-baissante.  On 
trouve  eu  cet  endroit  .,u.«lqm^H  petites  vint-s  d.»  laumonit.v 

A  Port-Georg.-,  ramyg.laloule  est  encre  cachée  par  une  plage  de  basalte 
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W  et  inclinée,  qui  sMW  sous  la  mer.    Les  surfaces  «.entrent  toujours 

la  même  structure  colonnaire  déjà  mentionnée. 

De  nombreuses  veines  de  chalcédoine,  de  jaspe  et  d  agate    de  un  à 

au^tre  pouces  d'épaisseur,  recoupent  le  basalte,  et  comme  ce  dernier  est 

r^ns  d'ur,  elles  Lnent' naissance  à  des  crêtes  siliceuses  qui  s'avancent 

dft  nlusieurs  pouces  au-dessus  des  épontes  des  veines. 

A  enXon'un  demi-mille  en  remontant  le  baie,  l'amygda  oïde  revien 
encore     L  surface,  et  elle  a  et.  suivie  jusqu'à  un  mille  plus  loin.  El  e  est 
cTeltrecoupée  de  nombreuses  veines  de  stilbite  souvent  ti.s  ^^^ 
sée     L'apophyllite,  en  cristaux  verdfttres  semi-transparents,  ren.plit  quel 
;tes-uts7es  nombreuses  cavités  dans  les  falaises  mais  vu  leur  position 
accessible,  nous  n'avons  pu  nous  procurer  les  meilleurs  spécimen  . 
Th    landite  perlée,  de  couleur   rose  ou  blanche,  est  --    -q^i^  ; 
tant  en  masses  feuilletées  de  fonne  cylindrique  qu'en  agrégations  de  cris 

'' La  natrolithe,  quoique  moins  abondante,  peut  cependant  se  rencontrer 
en  beZ  masses'  îaylantes  et  divergentes  formées  de  V^^^ 
cides  blancs  qui  ont  souvent  c,uatre  pouces  de  longueur.     ^«       o- 
fréquemment  trouvé  des  masses  pesant  plusieurs  livres,  et  losqu  elle  est 
au  d    sus  de  la  maniuo  des  hautes  eaux,  ses  pointements  sont  bien  conser- 
va      Ce   masses  rayonnantes  sont  souvent  entourées  de  petites  grappea 
Ion  ques  de  prismes  plus  tins,  et  elles  sont  disposées  de  telle  manière  que 
eT'iie    le  divergence  rencontre  le  minéral  entourant  sous  un  angle 
o"  .u  r     8ur  le  che.ni.i  de  Margaretville  à  Melvern-Square,  à  environ 
lu      ailles  de  ce  dernier  endroit,  l'amygdaloide  affleure  dos  deux  cotj.  du 
chemin,  et  vu  sa  nature  friable,  elle  se  mêle  rapule.uent  au  sol  et  1   pa- 
r  r  o  ,t  en  dégageant  en  .uên.e  temps  de  grosses  masses  rayonnantes  de 
::  ;2ie  dont'e:  prismes  ont  fréquennnen.  un  ^^f^^^^^^^, 

1,   l^noiuMir      Des  masses  d  un  pouls  (le  Mngt  a. 
iiu>trp  et  cnui  pouces  de   longueui.      wtn  m>".  i 

Z:L  L,    ui  ont  pris  à  l'extérieur  une  couleur  rouge  de  voui^^us    a^ 
tien  des  agents  atnu,sphéri<,ues,    sont  .'.pavses  panm  les  1^^  ^ '';'^;^;; 
champs      A  environ  un  nulle  et  demi  .lu  phare  ,1e  Margaretv  lie  et  à  1  est 
t  l^eau  de  Htronaeh,  sur  le  bord  de  la  l.iie,  «^  ^--■"  ^^i;^ '^l^^ 
daloule  do  beaux  spécimens  de  natrolithe,  de  stib.te  et  ,1  apophj  ^Ui.    C    te 
dernière  est  souvent   transparente.     La  natrolithe  se  '-;;-  -^^'^^ 
d'étoiles  rayo.n.antes  reliées  entre  elles  par  <les  pnsn.es  del  cats    m  oi^ 
-air  de  cheveux,  et  telleu.ent  entren.élées  et  nattées  ensen.ble  cpi  d      t 
"o    ible  <le  les  enlever  sans  les  briser.     Les  noyaux  d'où  ->-- "     - 
prismes  numtrent  souvent  de  jolies  teintes  disposées  par  bandes  concen- 
tri.iues  et  passant  graduellement  d'une  nua  ce  a  lautr<'. 

Ihunnonite  accon.pagno  généralen.ent  les  autres  ;---;;; 

vient  dïare  question,  et  pour  la  variété  des  formes  elle  n  es    nulle  part 

ùrpasBée  le  long  de  la  rive  sud  de  la  baie.     Elle  se  trouve  quelquefois  eu 
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feuillets  rayonnants  pénétrés  par  de  longs  prismes  de  natrolithe  en  forme 

"^TenvTron  cent  verges  à  l'ouest  du  phare  de  Manïaretville,  il  y  a  des 
veines  de  stilbite  souvent  associées  à  des  prismes  transparents  de  natro- 
lithe La  plage  en  cet  endroit  est  couverte  d'un  pavé  plat  d'amygdaloide 
ertrecoupée  de  nombreuses  veines  de  laumonite  rose,  magnifiquen.ent  cris- 
tallisée, et  de  nids  de  formes  contrefaites  d'analcite  ;  parfois  ce  dermer 
minéral  contient  de  petites  paillettes  de  cuivre  natif.  A  une  centaine  de 
verges  à  l'est  du  phare,  l'on  trouve  de  l'apophyilite  et  de  la  stiloite  en 
nids  dans  l'amygdaloide.  ,       .,  •  „ 

A  peu  près  à  cent  verges  à  l'est  du  village  de  Morden,  û  y  a  une  veine 
d'agate  mousse,  avec  une  stilbite  d'aspect  ferrugineux.  On  trouve  de 
l'heulandite,  de  la  stilbite.  de  la  natrolithe  et  de  l'apophyilite  par  intcr- 
valles  sur  cette  rive,  cette  derni^,re  en  cristaux  verdâtres  modihcs. 

L'amygdaloide  en  cet  endroit  est  parsemée  de  nodules  d  un  mine  al  Mordénlte. 
blanc,  légèrement  fibreux,  qui  a  un  éclat  un  peu  soyeux      C'est  pi-obable- 
ment  le  minéral  mordénite  décrit  par  feu  le  professeur  How,  de  Winclsor, 
N  -E    A  de  courtes  distances  à  l'est  et  à  l'ouest  du  phare  au  port  de  Vic- 
toria," à  l'endroit  connu  sous  le  nom  de  "  Caveaux  de  l'Eglise     il  y  a  de 
la  belle  stilbite  en  masses  qui  affectent  la  forme  de  gerbes  et  d  éventails, 
d'une  couleur  jaune  citron,  en  veines  et  en  amas.     Des  plaques  de  ce  mi- 
néral, qui  ont  souvent  plusieurs  verges  carrées,  sont  exposées  sur  les  pans 
des  falaises,  et  on  peut  souvent  en  détacher  de  bons  spécimens  avec  la 
main      Nous  en  avons  vu  un  amas  ou  nid  enduit  de  cristaux  transparents 
d'heulandite  et  de  nuxsses  globulaires  d'un  minéral  qui,  à  première  vue, 
pouvait  ôtre   pris  pour  de  la  stilbite,  mais  «lui   ne  s'est   trouve,    apr  s 
examen,  n'être  qu'une  mince  couclie  de  ce  minéral  enveloppant  une  sub- 
stance compacte,  d'un  blanc  rosfttre  opaque,  qut  endettait  une  odeur  argi- 
leuse, et  dont  la  dureté  était  entre  un  et  deux.     Ces  masses    henns,>he- 
riques  sont  généralement  entourées  de  nombreux  petits  cristaux  de  laumo- 
nile      De  nombreuses  veines  de  .piartz  agatisé,  d'agate  et  d  une  variété 
de  quartz  grenu,  ce  dernier  empâtant  souvent  des  cristaux  de  stiUnte,  se 
rencontrent  dans  l'an.ygdaloïde.     Cette  dernière  roche  est  auss,  recoupée 
par  une  vein..  de  grès  argileux  brunâtre  et  tendre,  traversée  par  de  petites 
veines  .le  stilbite,  et  qui  passe  par  gradations  au  Jaspe.     L'heulaïuli  e  en 
gros  cristaux  d'un  blanc  laiteux,  associée  à  de  la  stilbite,  de  la  nat.olithe 
et  de  petits  cristaux  rose  d'heulandite,  est  très  commun.'.  ^  _ 

Près  du  villag..  d.«  Hlack-Rock,  l'a.nygdaloule  est  entr.-coupee  de  veines 
de  ..uart/.  et  .le  jaspe.  Do  belles  masses  plumeuses  de  st.lb.te  blanche 
ornent  les  falaises,  n.ais  elles  sont  généralement  trop  fragiles  pour  .ju  on 
«uisse  h'S  en  détach.-r.  KUe  est  souvent  acconq.agn.v  ,n,.M,lan(hte.  A 
une  centaine  de  v.-rges  k  Vou.-st  .lu  brise-lame  .le  llalls-Harb.n.,  l  aniyg- 
dalm.le,  ,lont  les  vésicules  sont  remplies  de  cristaux  d'heulandit..  brdlante, 


I 


H  4 


Stoellto. 


NOUVELLE-KCOSSE. 

/i'o++i-iotion  de  cette  locauw.  i--> 

n^ite  ..angée  de  cristaux  dWan^^^^^^       ^  ^^  ^^^^^^^^^  ^^^^,,     ,^ 

A  environ  un  ^  ^  t:^,^^]!..  à  de  l'apophyllite,  et  plus 
rourse  "  il  Y  a  des  vemes  de  stilbite,  asso  ^  gg  masses 

raire^^t  de  la  natrolithe,  généralement  accoudées         „ 
vitreuses  d'analcite.  ^^^^^   ^^uies  à   l'ouest   de 

A  Sheffield-Vault,  qm  se  ^\<^"7\;  ^^^i,,,  .«uvent  entourées  de  petits 
Baxters-Harbour,  il  y  a  des  ^^^f^^^^  ...tenant  aussi  de  l'heu- 
dodécaèdres  d'analcite,  ^-^^^^^^"^^^  ,id,  des  cristaux  de  cette 
landite  et  de  l'analcite  en  mds.  I>^';«;  =^^^^,  ,^^  ^ois  et  ont  l'au.  d'a- 
derniére,  de  deux  pouces  ^e  d-xnétre  ^^^^^  J^^^^^  ^^^^^  ^^^.^.^^es 

voir  subi  l'action  des  agents  at-o  1^-"  1      ^^  ^^^^^^  f,,,ble  des  falaises 

physiques  sont  bien  ^^^-^7^ ^^ ^ J^^^J^^né  par  les  coups  de  marteaux. 
Lplombances  et  du  trembleiu-t  «        j^^^^^^^^^^  ^^^  ^^^^^^^  ^^  ^^^^ 

nous  dûmes  à  regret  mais  1-^^^  "^^^  ,^^^  .^^^  détachés, 
contenter  de  prendre  des  ^^^!^^^^X,^,^,  de  la  baie  de  Scott,  les 
A  environ  un  mille  et  demi  a  ^\'\\,  ^^  j..     je,  interrompue  par 

roches  basaltiques  forment  une  gr..^^^^^^^^^^^^^^  ^^^  ^^,„,p,  p.r  de 

de  grands  ceux  affouiUes  par  les  eau  .  ^^  j^  renferme  aussi 

nombreuses  veines  ^^ag-,  -  J^vspe  e^ ^^  ^^^^^^^^^^^  ^^^^^^  ^^^  ,,_  Onren- 
des  minéraux  en  rognons  et  on  gio  ses  ,articulièrement 

oon.-e  souvent  de  l'agate  ---«  f^     Une  chalcé.loine   fumeuse  à  demi 
cette  dernière,  d'une  grande  ^«au    "  ^^^^^^ .,,    ^e,  n.érite  aussi  d  être 

transparente,  qui  renferme  parfois  un    oy  "  ^^^^^  ^^^^^^^  ^^  ^^^^,^^^ 

,ig„J,,.     Nous  avons  trouve  un  -»«^   ^    '  ,^,,,  du  même  miné- 

fl.ant  une  n.asse  en  d.me  -^--;;^^^^^,,  l ,,  natrolithe,  elles  ne 
rai.     Quoi.iu'il  s'y  trouve  aussi  de  Uie    an  ^,,^  ,^,^^„,  ,^  nids 

.ont  pas  aussi  bien  caractérisées  .pi  a    eui.  ^^J^^^.,^^^^  ,•,.,.,!  le 
est  très  fréquente.      Nous  a-ns  exauuu     a  ^^^^^^^.^^^^  ^^^^  ,,  .^j^ 

cap  Sharp,  dans  le  Bassin  des  ^^!;;  ^^^^^^  ,,,,,  cristaux  d'heulandite, 
et  deun,  et  quoi.iue  1  on  sache  qu  i   >  cx    t  ^ 

nous  lien  avon.  pas  trouve  'l^ ;;^"\   .  ,t,ansparente,  d'une  couleur 

Des  veines  ^^^^f^^"^^;^^.,.  et  finissent  de  beaux  pns^ 
vert  de  mer  p(de,  existent  daisamy.  i„,g,eur,  dont  les  angle 

,nes  rectangulaires,  partois  de  ;>"-  .^"^^^^       ^^j^,,;,   ,ont  généralement 
solides  sont  plus  ou    mmns  biseaut.s      v.u 
acconq-agnés  d'autren  '^''-"^'"^'^^^ ^^ ';;;;;^'.  ^  ;i,age,  de  beaux  spécimens 
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de  Windsor,  Nouvelle-Ecosse,  et  nommée  d'après  son  inventeur,  M-'  J. 

S+ppIp   de  la  baie  de  Scott.  . 

L    ;;Len  que  Mr  Steele  a  eu  la  complaisance  de  me  donner  consiste 

en  une  masse  hémisphérique  blanc-rosâtre,  changée  à  lY^^'^^^^n^^^are' 
tion  des  agents  atmosphériques,  en  une  substance  pulvérulente  tendre, 
dans  laquelle  sont  enchâssés  des  cristaux  de  stilbite  jaunâtre. 

Mr  Steele  u.e  dit  que  ce  minéral  contient  souvent  une  cavité  remplie 
d'une  substance  fluide  blanche  de  la  consistance  de  la  crème  ^ 

Il  a  été  fait  de  nombreuses  tentatives  pour  s'en  procurer  d'autres  échan- 
tillons, mais  sans  succès.  La  première  localité  où  on  Va  troave,  et  qui  en 
n  fourni  à  peu  près  vingt  spécimens,  est  au  cap  Fendu. 

EntiVle's  De'ux-lles^t  la  crique  du  Cygne  iS.on  creek),  l'amygdaloide, 
qui  forme  des  éminences  rugueuses,  est  parsemée  de  cristaux  transparents 
d'analcite  a"fdomérés  en  grappes  couleur  de  fuinee. 

De  be Ix T-nies  diomUlriques  d'acadialite,  généralement  en  maclos  .eadiaUte. 
pelants,  existent  dans  l'amygdaloide.'     L.ur  -leur  varie  en  passa 
par  différentes  nuances  de  jaune.    On  trouve  par  intervalles  le   o  g  d  J 
rivage,  les  minéraux  stilbite,  natrolithe,  calcite  et  apophylli te.  De    ^    n 
de  t'èl  beaux  jaspe  et  de  variétés  chalcédonuiues  de  quartz,  souxent 
plus  d'un  pied  d'épaisseur,  recoupent  le  basalte. 
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